,19) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(TT) N° de publication : 

(a n'utiliser que pour les 
commandes de reproduction) 

(gi) N° d'enregistrement national 



1 ) Int CI 8 : A 61 K 7/48 



2 713 482 
93 14964 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



(§2) Date de depot : 10.12.93. 
(§0) Prlorlte : 


Uy Demandeur(s) : CAMPRASSE Georges — FR et 
^ CAMPRASSE Serge — FR. 


W3) Date de la mise a disposition du public de la 
demande : 16.06.95 Bulletin 95/24. 


(72) Inventeurfs) : CAMPRASSE Georges et 
w CAMPRASSE Serge. 


(§6) Llste des documents cites dans le rapport de 
recherche prellrninaire : Se reporter a la fin du 
present fascicule. 




(go) References a d'autres documents natlonaux 
apparentes : 


(73) Tltulalre{s) : 

(74) Mandataire : Cabinet Weinstein. 



Implant Injectable pour la correction des rides et des depressions dermlques. 

(57) L'invention conceme un implant injectable ainsi que 
soli utilisation pour le traitement et la correction des rides 
et des depressions dermlques. 

Selon l'invention, cet implant injectable est caracterise en 
ce qu'il est obtenu a partir du fluide extrapalleal des mollus- 
ques bivalves, gasteropodes, cephalopodes. 

Cet implant injectable trouve application en particulier 
pour le traitement et la correction des rides et des depres- 
sions dermiques. 
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IMPLANT INJECTABLE POUR LA CORRECTION DES RIDES 
ET DES DEPRESSIONS DERMIQUES 

La presente invention concerne une substance extraite du fluide extrapalleal des 
mollusques bivalves gastropodes, cephalopodes. traitee de facon a en modifier la 
structure molleculaire afin de la rendre biocompatible, destinee a la reparation du 
derme et de rhypoderme. 

5 Jusqu'a maintenant le seul materiau implantable par injection le plus largement 

utilise pour corriger les depressions dermiques est le collagene d'origine bovine. On a 
aussi utilise les silicones, le Gortex, le Fibrel, le collagene et la graisse autologues. 
Toutefois, ces substances de par leur composition physico chimique n'ont aucune 
action durable sur les differents composants du derme et de I'hypoderme. De plus, 

10 elles ont chacune leurs inconvenients qui demandent, lors de leur utilisation, des 
precautions destinees, pour certaines, a eviter des reactions d'hypersensibilites 
immediates ou retardees. 

En ce qui concerne le collagene d'origine bovine, on doit tenir compte d'une 
antigenicity due a I'origine d'extraction de ce biomateriau. En effet, plus de 8% de la 

1 5 population qui n'a jamais ete en contact avec le collagene d'origine bovine, presente 
des anticorps anticollagene bovin. 

II fallait done trouver, et e'est ce qui fait I'objet de la presente invention, une 
substance qui tout en permettant de corriger une depression ou de restaurer une 
region dermique endommagee, aurait une action sur les differents composants 

20 structuraux de ('architecture hypodermique, sans les effets immunogenes cites plus 
haut. 

Le produit selon I'invention se presente sous la forme d'un liquide incolore extrait 
par aspiration de la cavite extrapalleale des mollusques bivalves gastropodes, 
cephalopodes, tels les Ormaux, les Pinctada, le Nautile, le Buccin. le Calamar, le 
2 5 Benitier. 

Le produit selon I'invention est traite afin de proceder a I'evaporation de I'eau de 
mer et est recueilli sous forme de gel. 

Le produit selon I'invention est lave, decontamine, rince abondamment et mis en 
solution dans de I'eau demineralisee. II subit un traitement a I'acide acetique afin 
30 d'eliminer les residus d'ions de calcium contenus dans I'eau de mer. 

Le produit ainsi obtenu est centrifuge, filtre et concentre par evaporation sous vide a 
40%. Ce concentrat est melange a un eluant qui est de I'eau demineralisee a PH 6. 

Le produit ainsi obtenu est traite a I'etuve a 120° sous une pression de 1 bar. 
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On procede alors au desalage par chromatographic, par permeation sur gel. Les 
composants organiques solubles debarasses de leurs sels, sont concentres sous vide 
et lyophilises 

Le produit selon I'invention subit un traitement enzymatique destine a supprimer les 
5 liaisons telopeptidiques responsables de I'antigenicite. 

II est disperse dans du serum physiologique tamponne au phosphate et se presente 
sous la forme d'un gel, et subit trois phases de sterilisations destinees a le rendre pret 
a I'emploi 

La structure generate du produit selon I'invention peut etre modifiee par creation ou 
10 transposition de liaisons chimiques destinees a modifier son comportement et ses 
proprietes sans que ces procedes soient limitatifs. II peut aussi subir des 
polymerisations avec des composes proteiniques ou non protein iques. 

Afin de favoriser une injection indolore du prodyit selon I'invention, on peut y ajouter 
des anesthesiques locaux. 
15 Le produit selon ('invention est presente dans des seringues steriles preremplies, 
pretes a I'emploi et contenant des concentrations differentes selon I'utilisation. 

Les exemples suivants illustrent I'utilisation du produit selon I'invention : 
- apres disinfection de la peau, 80 mg du produit selon I'invention sont injectes dans le 
pli abdominal de 10 brebis jusqu'a gonflement et disparition de la depression. 
20 - dans un second cas I'utilisation du produit selon I'invention, il a ete realise une 
dermabrasion profonde de la region abdominale de 4 brebis avec alteration du derme 
profond, le produit selon I'invention a ete implante par injections tragantes de fa?on a 
corriger la depression. 

Dans tous les cas il n'a pas ete note de reactions inflammatoires locales, ni de 
2 5 reactions d'immunogenicite objectivees par des reponses cellulaires ou humorales. De 
plus on note une persistence de la correction des depressions au dela de 24 mois. 

Ces observations demontrent de maniere irrefutable que le produit selon I'invention 
corrige non seulement les depressions, et les pertes de substances dermiques, mais 
encore, comme I'ont montre les etudes hystologiques, stimule la synthese et la 
30 regulation du collagene receveur avec regeneration de Telastine. 

II appartiendra a I'homme de metier de mettre en oeuvre le produit selon invention 
chaque fois qu'il sera necessaire de corriger les depressions dermiques, les rides, ou 
d'induire la synthese du collagene humain. 
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REVENDICATIONS 

1 ) Implant injectable caracterise en ce qu'il est obtenu a partir du fluide extrapalleal des 
mollusques bivalves, gastropodes, cephalopodes. 

2) Implant injectable selon la revendication 1, caracterise en ce que le fluide 
extrapalleal est celui des Pinctada t du Tridacne, des Ormaux, des Conques, du Buccin, 
du Nautine, du Calamar, du Benitier. 

3) Implant injectable selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce qu'il subit une 
decontamination, suivie d*un traitement decalcifiant a I'acide acetique, qu'il est traite a 
I'etuve sous une pression de un bar a 120°, qu'il subit un desalage par 
chromatographie, par permeation sur gel, un traitement enzymatique d'antigenicite, 
qu'il est lyophilise et disperse dans du serum physiologique tamponne sous forme de 
gel. 

4) Implant injectable selon les revendications 1,2, et 3, caracterise en ce qu'il peut etre 
associe a des substances proteiniques ou non proteiniques. 

5) Utilisation du produit selon les revendicationf 1,2,3 et 4 pour le traitement et la 
correction des rides et des depressions dermiques. 
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